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1,226,801. Treating textiles. FARBWERKE 
HOECHST A.G. 8 April, 1968 [7 Nov., 1967], No. 
16730/68. Heading DIP. Textile materials, e.g. 
nylon, terry towelling, cotton cambria and nettle 
fabric are softened and rendered antistatic by 
treating them with an aqueous solution of at least 
one cationic ammonium compound containing 
only one saturated or ethylenically unsaturated 
aliphatic radical with at least 18 carbon atoms, 
the saturated or ethylenically unsaturated 
aliphatic radical with at least 18 carbon atoms 
con- taining at least one ether bridge. The 
cationic ammonium compound may have the 
formula: in which R 1 is an alkyl radical having at 
least 12 carbon atoms with the condition that the 
group R 1 -0-(C n H 2n O) x -(CH 2 ) y - has a 
total of at least 18 carbon atoms, n is an in- teger 
of 2-4, x is 0 or an integer of 1-3, y is an integer 
of 2-4, R 2 , R 3 and R 4 are hydrogen or 
aliphatic groups containing less than 8 carbon 
atoms optionally containing one or more hydroxy 
and/or ether groups and X is an anion, e.g. 
halogen, acetate, benzoate, glycollate, lactate, 
sulphamate, sulphate, aryl sulphonate, metho 
sulphate and etho sulphate. The aqueous 
solution may also contain an optical brightener or 
disinfectant. The cationic ammonium compound 
may be added to the rinsing bath after washing 
the textile material or applied from a separate 
bath after rinsing or may be used in the final 
finishing of textile materials by a padding 
process. 
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Le lavage de matieres textiles avec les detergents 
commerciaux a base de surfactifs- (tensides) aiiioniques, comme par 
example des alkyl-aryl-sulf onates , et' de surfactifs non ioniques, 
le cas dcheant en m61ange avec les matieres supports usuelles, a. . 
5 souvent pour efiet de rendre dure et raide la matiere lavee. Cette 
propriety qu'ont la plupart des poudres detergentes nult au com- 
portement du textile au porter et reduit leur valeur d'usage. 

II est connu, d'apres le brevet allemand 902 610, que 
l'on peut remedier a ces inconvenients par un traitement ulterieur 
10 avec certains surfactifs anioniques et non ioniques. Le brevet 

allemand 914 490 decrit, pour le meme but, un traitement ulterieur 
des matieres textiles avec des composes cationiques a poids mo- 
leculaire eleve. Cependant, les produits cationiques mentionnes 
dans ce brevet provoquont un jaunissement de la marchandise lors- . 
15 qu'on-les emploie plusieurs fois ou ils ne produisent l'adoucisse- 
ment que s^ls sont utilises en quantites elevees. 

Le brevet beige 643 539 concerne des adoucissants pour 
matieres textiles, .adoucissants qui contiennent, comme substances 
actives, des composes d' ammonium quaternaires comportant deux 
20 longues chaines alkyles. Le representant le plus important de 

cette categorie de composes est le chlorure de distearyl-dimethyl- 
ammonium, dont l'usage est tres repandu. L»effet adoucissant de / 
ces cblorures de dialkyl-dimetayl-ammonium repbndant a la formule 
generale 

N - (CH ? ) 2 

G n H 2n+1 / 

ne devient tr£s prononcS que pour une longueur de cnaine des restes 
alkyles correspondent a une valeur de n superieure a 16. Le nombre 
30 total des atomes de carbone des longues chaines alkyles est done 
au moins 32* L»effet adoucissant de ces agents est excellent, mais 
le pouvoir d' absorption confere par ces agents aux marohandises 
traitees est deja fortement reduit aux concentrations prescrites 
pour I 1 usage. De plus, etaht donne que les menageres ont plut8t 
35 tendance a utiliser des doses excassives de detergents , cet in- 
convenient se fait encore plus sentir en pratique. Pour des tissus 
eponge et des sous-vetements , qui sont portes directement sur la 
peau, la diminution du pouvoir absorbant porte un grave prejudice 
aux proprietes d 1 usage et du porter. 
40 On a deja essaye d'ameliorer le pouvoir absorbant des 

matieres traitees par des agents cationiques ou des agents de 
rincage doux. On songea immediatement a ajouter des mouillahts 
non ioniques et meme cationiques, mais.cela ne donna pas le re- 
sultat escompte. Avec ces additifs on pouvait certes obtenir des 
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combinaisons qui conferaient un meilleur pouvoir d* absorption^ 
mais au detriment? de l'effet adoucissantv Les ^adjuvants anicniques. 
ne peuvent pas 8tre. employes pour 1' amelioration des proprietes 
d'absorption, parce qu'ils forment, avec les adoucissant s catio- 
5 niques, des sels electro-neutres insolubles. II semblait que 
l'effet d*adouciscement et le pouvoir . d 1 absorption a 1 excluaient 
mutuellement. 

* Or la Demanderesne a tirouv6 que certains composes d' am- 
monium cationiqueo selectionnes , qui-ne renferment qu f u£ rest© 

10 allsyle contenant plus de 18 atomes de carbone et f de pr£f6re*nce, 

* contenant un ou plusieurs ponts d*6ther et eventuellement des 

doubles liaisons t ont non settlement un bon ef ret adoucissant pour 
des matieres textiles, 6quivalant a celui des sels.de dialkyl- 
ammonium connus renf ermant deux restes alkyles contenant chacun 

15 au moins 16 atomes de carbone, mais ont aussi la propriety de 
conf6rer un bon pouvoir d' absorption aux matieres traitees. 

La present e invention concerne done un procedS pour 
augment er la valeur d* usage des matieres textiles, en particulier 
pour adoucir ces matieres en leur dormant en meme temps un bon 

20 pouvoir d 1 absorption, procede selon lequel on traite les matieres 
textiles avec des solutions aqueuses de composes cationiques ♦ 
d 1 ammonium qui ne contiennent qu r un reste alkyle comport ant plus 
de 18 atomes de carbone au total et contenant, de preference, un 
ou plusieurs ponts d f ether et eventuellement des doubles liaisons, 

25 ou des melanges de ces composes d 'ammonium* 

L' action avantageuse des composes utilises conformement 
a la presente invention sur le pouvoir d* absorption des matieres 
textiles peut etre etablie par la methode de la hauteur d* ascen- 
sion • Dans cet essai, on trouve par exemple qu'un chlorure de 

^° ^20^^22~ mono ^^y 1 -dime t hyl-hy toqxy-e thyl-ammonium ( I ) a T suivant 
la duree de la mesure, un effet qui est de 50 & 100 % superieur a 
celui du compost de reference, a savoir le chlorure de 5/^3- 
diaJiyl-dimethyl-ammonium, bien que l'effet adoucissant du nouveau 
. produit, mesure selon la lissure (voir a cet egard 1 1 explication 

35 donnee aux examples 1a 17) r aoi t legerement meilleur^ Les re- 
sultats de cet essai pour le pouvoir d' absorption, effectu6 sur 
un tissu d'ortie et avec des concentrations de 0,1, 0,2 et 0,4 
g/litre, sont donnas dans le. tableau I suivant* 
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TABLEAU I 





Pro- 
duit 


Quantity 
ajoutee 
en k/1 


{Douche r 


Lis sure 
avec sans 
charge 


Pouvoir d 1 absorption 
(minutes) 
15 10 20 


5 


I 


0,1 


tres lion 


760 


590 


3 


5,5 


8 9,5 






0,2 


tres bon 


700 


550 


2,5 


5,5 


7,5 9,5 






0,4 


tres Don 


720 


520 


2,5 


3,5 


6,0 8,5 


10 


II 


0,1 
0,2 
0,4 


tres bon 
tres "bon 
tres bon 


860 
730 
720 


690 
580 
560 


2 
1 

0,5 


3,5 
1,5 
1,0 


4,5 5,5 
1,5 2 
1,5 t,5 



II est tres surprenant que les composes cationi- 
ques utilises conf ormement a la prSsente invention, qui ne con- 
tiennent qu'un reste alkyle comport ant plus de 18 atomes de car- 
bone, ont k cot6 de leur propriety de confSrer un tres bon pouvoir 

15 d 1 absorption, egalement un excellent effet adoucissant. On a trouvd 
que les composes cationiques qui correspondent au type du compose* 
I mais qui contiennent des restes alkyles plus courts, meme les 
produits qui contiennent un reste alkyle a 18 atomes de carbone, 
ne donnent pas du tout un effet adoucissant satisfaisant a. la dose 

20 d'emploi usuelle de 0,1 g/litre. Pour atteindre le meme bon effet 
que celui produit par les composes utilises conformement k la 
pr6sente invention, il faudrait que la molecule contienne par 
exemple deux tels restes alkyles & 18 atomes de carbone. Cela est 
vrai aussi pour le chlorure de c6tyl-trim6thyl -ammonium contenant 

25 une chaine alkyle a 16 atomes de carbone (voir N° 17 dans le ta- 
bleau III) , compose qui est demerit dans le brevet allemand 
N° 914 490. A cote* des eels d 1 ammonium quaternaires , les sels 
d 1 ammonium primaires,. secondaires et tertiaires qui contiennent. 
un reste alkyle k plus de 18 atomes de carbone present ent aussi 

30 les bonnes proprietes dScrites adoucissantes et conferent un 
pouvoir d 1 absorption. 

Uh autre avantage des nouveaux agents de trait e- 
ment ult6rieur de matieres textiles est la Constance du pouvoir 
d 1 absorption confer^ aux matieres textiles, k des concentrations 

35 croissantes des agents auxillaires. Comme le montre le tableau I, 
le pouvoir d 1 absorption des matieres textiles trait6es se det6- 
riore lorsqu' augment e la dose d f emploi de la substance de compa- 
raison II, tandis que le pouvoir d 1 absorption confSre' par le 
compost I reste pratiquement inchange" et est done independant 

40 de la concentration. Pour 1 1 application , en particulier k la 
maison, ceci repr6sente un grand avantage, car il n[y a plus 
d'effets secondaires genants dus a l*emplo± de trop grandes quan- 
tity des composes de la presente invention. 
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Parmi les composes cationiques d 1 ammonium utilises 
conformement a la prdsente invention, ceux dont le grand reste 
alkyle, c*est-a~dir9 celui qui ccntient plus de 16 ?.tr^nes de car- 
bone et eVentuellement une double liaison, comport e an moins un 
pont 6ther se distinguent particulierement par leur bonne solubi- 
lite dans l'eau. Ces produits peuvent £tre appliques en pratique 
sans addition de dispersants non ioniques, dont 1 'utilisation 
simultanSe est dans beaucoup de cas indispensable s'il s'agit de 
produits difficilement solubles. La bonne solubiiite dans I'eau 
de ces adjuvants qui contiennent des ponts 6ther en comparaison 
de celle du chlorure de C 18 -dialkylHiimethyl-ammonium (compost II . N 
mentionne* ci-dessus ressort du tableau II suivant. 

T A B L E A U II 
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Formule 



Solubiiite* dans l'eax?. 





/CH 3 


+ 




>< 




CI" 


C 18 H 37 P^* e trouble trouble 


H 


^CH 3 





20 



^-0-(CH 2 ). 3 -N-(CH 5 )^j + CI" C 18 H 3? Jiquide limpide limpide 



^-0-(CH2> 3 -N-(CH 3 ) 3 



C 20 H 41 iiQuide limpide limpide 
visqueux 



^-0-C 2 H, 



l^-O-CCH^-N 



(CH 3 ) 3 



CH*C00~ C 1Q H* p liquids limpide limpido 
0 iy ^ visqueux 



2 5 Comme agents de traitement ult4rieur du linge 

conformes a la presente invention, conviennent surtout les composes 
cationiques d' ammonium r6pondant a la formule generale 



30 



dans laquelle 



(-) . 



' dSsigne un reste alkyle contenant au moins 12, de 
prSfirence de 16 a 30 atomes de carbone, et compor- 
tant eventuellement des doubles liaisons, 
55 n designe un nombre de 2 k 4, 

7 de'signe 0 ouun nombre de 1 
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Eg, Rj et R^ d^signent chacun l'hydrog&ne ou un reste alkyle ou 
aralkyle contenant chacun mo ins de 8 atomes de car- 
bone, reste qui peut porter des groupes hydroxyli- 
ques et/ou d'Sther, et . 
5 X designe un anion, particuli&rement un anion halogdne, 

acetate, benzoate, glycolate, lactate, sulfamate, 
sulfate, arylsulfonate, methosulfate et £thosulfate, 
ct dans laquelle le reste contenant R 1 doit renfermer au total 
plus de 18 atomes de carbone. 
10 Les composes cationiques d 1 ammonium utilises confor- 

moment a la pr6sente invention peuvent Stre prepares selon des 
m^thodes cbnnues. Les amines primaires de depart, contenant plus 
de 18 atomes de carbone, peuvent §tre pr6par£es par exemple a. 
partir d'acides carboxyliques correspondants naturels ou synthS- . 
15 tiques, par 1 1 intermediaire des nitriles correspondants que l'on 
hydrog&ne, ou par amination catalytique d'alcools ayant une lon- 
gueur de chaine de plus do 18 atomes de carbone et dont les grour 
pes hydroxyliques peuvent etre situ6e a n'importe quelles positions 
des chaines. Les monomethyl-alkyl -amines secondaires et les dim6- 
20 thyl-alkyl-amines tertiaires s'obtiennent par hydrog6nation cata- 
lytique des alkyl-nitriles k longue chaine en presence respecti- 
vement de mSthyl-amine ou de dimethyl-amine*. Les dim£thyl-alkyl- 
amines tertiaires sont aussi accossibles par les amines primaires 
* que I'on permSthyle avec un melange d'aoide formique et de formal- 
25 d6hyde. La conversion des amines primaires, secondaires ou ter- 
tiaires ainsi obtenues en leurs sels s'effectue par simple neu- 
tralisation, par exemple avec de l'acide ac£tique. Les dimethyls 
alkylamines. tertiaires contenant le reste alkyle requis avec plus 
de 18 atomes de carbone peuvent etre aisSment transformees en 
30 sels d'ammonium quaternaires correspondants au moyen du chlorure 
de methyle, du sulfate de dimSthyle ou aussi de la chlorhydrine 
de l'Sthyl&ne-glycol. 

Les amines de d£pai-t contenant des ponts d'6ther 
s'obtiennent par example a partir d'alcools contenant au moins 
35 16 atomes de carbone par reaction avec 1 1 acrylonitrile et hydro- 
gSnation subsdquente : H 

RjOH + CEp = CH - CN > R^-CCH^CN > J^O-CCH^NR^ 

ou a partir d 1 Others acides carboxyliques par 1 ' intermediaire du 

nitrile avec hydrogenation subs£quente 
WHa H 
40 R 1 0-(CH 2 ) z COOH — ±> RjO-CCHg^CN > RjO-C CE^^E^^ 

(dans ces formules R| designe un reste alkyle contenant de 12 a 

30 atomes de carbone et z designe un nombre de 1 a 5) ou par 

amination d' oxalkylates d'alcools gras sulfates 
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(n designant un nombre de 2 a 4- et v un nombre de 1 a 5)» 

Lorsqu'on utilise la dimethylamine , il se forme a 
partlr des oxalkylates sulfates les amines tertiaires correspon- 
dents. 

/ CH 3 

Les sulfates de produits d ' oxalkylation utilises 
pour l'amination peuvent contenir par exemple l'oxyde d* Ethylene 
ou l'oxyde de propylene, soit seul sbit en melange l'un avec 
1' autre. ~- 

Au lieu des sulfates, on peut aussi utiliser pour 
1 1 ami nation les chlorures correspondants des alcools oxalkyles. 
Lorsqu'on fait reagir ces chlorures avec, par exemple, la tri- 
methylamine | il se forme en un stade les sels quaternaires d'alkyl- 
etheivammonium qui sont particulierement appropri^s comme agents 
de trait ement ulterieur de linge. 



20 



40 



(JH 3 



CH 2 



BjO-C-CHgCl + H CH 3 

H \ CH 2 



— + 



CH 5 ^CH 5 
H X CH 3 



CI 



Une autre mithode pour preparer les Sthers-amines 
utilisSes comme substances de depart consiste a condenser des 
alcools gras avec des p-chl or o-£thyl -amines tertiaires. 



25 R--OH + 



Cl-C^CHg 



— i + 



^CE, 



CI" Alcali^ B^O-CEg-CEg-jr 



/ CH 3 



N 



CH, 



Les ether-amines tertiaires resultantes donnent, 
apres neutralisation avec des acides inorganiques et organiques, 
des sels dither-ammonium qui, dansle sens de la pr6sente inven- 
30 . tion, sont appropri6s comme agents de rincage doux. Lorsqu'on 

effectue la condensation avec des sels quaternaires de P-chloro- 
ethyl-ammonium, on obtient en un stade les sels quaternaires 
d 1 alkyl-6 ther-ammonium + 



35 R-OH + 



CH 3 

CICH2-CE2-N — CH ? 

^ CE X 



CI Aicaii ) S^-C^-C^-N — CE 



*CE„ 



or 



Si 1* on fait reagir les p-chloro-ethyl-amines ter- 
tiaires avec des alcools oxalkyles, on obtient, apres neutrali- 
sation ou quaternisation'subsequehte avec du chlorure de methyle, 
des sels d' £ ther-ammonium * contenaht- au moins deux ponts d'oxygene, 
qui, en raison* de^ la fonction ether double, oht a cote de bonnes 
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proprieties adoucissantes et conf£rant un bon pouvoir d 1 absorption, 
aussi une bonne solubility dans I'eau. 

Comme substances de depart pour les ether-amines 
mentionnSes plus haut et les sels d 1 6ther-ammonium qui leur cor- 
5 respondent, on utilise en particulier des alcools aliphatiques a 
poids moleculaire £leve et contenant au moins 16 atomes de car- 
bone. Des representants appropries de ces composes sont les al- 
cools gras et des alcools synth6tiques a longue chaine provenant 
de la petroleochimie, que I'on peut se procurer a des prix rai- 
10 sonnables et en grandes quantites. Le reste alkyle peut etre li- 
neaire ou ramifie. Le groupe hydroxylique des alcools de depart 
peut etre place en position a ou sur n r import e quel autre atome 
de carbone de la chatne, ou bien il peut etre distribue statis- 
tiquement. 

15 Les composes utilises conf ornament a la presente 

invention peuvent servir non seulement ppur le trait ement de ma- 
tieres textiles mais aussi, de la m§me maniere, pour un traite- 
ment correspondent du papier ou du cuix. A c&te <le leur activite 
adoucissante, les composes de la presente invention empechent 

20 aussi 1' apparition de charges electriques, phenomena dSsagreable, 
. sur les fibres synth6tiques • Par exemple, le traitement de che- 
mises de Nylon par une solution a 0,1 % de chlorure de C^^-alkyl- 
dimethyl-hydroxy^thyl-ammonium confere a ces chemises une agreable 
douceur et les empeche en m£me temps de s'electriser lorsqu'elles 

25 sont portees. 

Les produits de la presente invention peuvent etre 
ajoutes aux bains de ringage usuels apres le lavage. II y a avan- 
tage aappliquer les produits dans un bain de traitement special 
apres le bain de rin^age. Si* necessaire , on peut alors ajouter 

30 des dispersanta. 

On ad out e les produits de la presente invention a 
raison de 0,1 a 1 g/litre, en particulier de 0,1 a 0,3 g/litre. 
Les composes d f ammonium utilises conf ormement a la presente in- 
vention peuvent aussi etre appliqu6s pour 1'appret final de ma- 

35 tieres textiles, par exemple selon le proc£d6 de foulardage, a 
des concentrations comprises ent re 2 et 50 g/litre. Les composes 
cationiques d 1 ammonium de la presente invention peuvent etre 
utilises avec d'autres auxiliaires textiles connus, par exemple 
avec des azurants optiques ou des disinfectants. 

^° Le tableau III suivant montre l f effet avantageux des 

composes de la presente invention (exemples 1 a 15), compare a. 
celui du chlorure de dialkyl-dimethyl-ammonium (exemple 16) de- 
crit dans le brevet beige N° 643 539 r et? a celui du chlorure de 
cetyl-trimdthyl -ammonium (exemple 17)' d6crit dans le brevet 
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allemand N° 914 490, en ce qui concerns le toucher, la lissure et 
et le pouvoir d' absorption. Le trait ement a 6t6 effectu6 avec une 
concentration de 0,2 g/litre et a une longueur du bain de 1 : 10.. 

TABLEAU III 



Example 



R 



T ~ Lissure Pouvoir a r absorpfion 

Toucncr / . v 

avec sans (en ninutes) 

charge charge j 5 >0 20 



? l 3 



CH 0 



CI 



C 21 H 43 



tres 
ben 



760 610 3,5 5 6 11 



2 


/ m 3 " 

\h 4 oh 


+ 


C 20V 
C 22"45 


tres 790 620 3 
bon 


5 


6 


9,8 




CH. 
















3 


I 3 

H 




CH 3 CC0" 


C 20 H 41 


tres 800 . 630 3 
bon 


4 


5 


9 



4 


CH 
/ 3 

_ So. 


Br" C aQ H 4l/f tres 780 640 3,5 5 6 9 

r u bon 
C 22 H 45 


5 


R-N — C-H OH 

\ 24 
C^OH 


+ 

CI" C H tr ^ 760 610 3 5 7 10 
bon 



\ 



CH 2 -CH 2 



Cf tres 760 630 

bon 



3 5 8 11 



CH 



R-N 



^C^O-C^OH 



C 2 H 4 0H 



tres 



crSe^ bon 



740 600 2 t 5 4 6 8 



Cl" C 18 H 35 ^ tres 760 600 
bon 



3 6,5 8 11 
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TABLEAU III (suite) 
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Exanple 



R ... 



Lis sure Pouvoir d ? ab- 

♦ Toucher avec sans 5^1" lo ^ 
charg* charge (en ndnutes ) 

1 "5 10 20 




C 22 H 43 / tr ^ S 760 .550 2,5 4 5 



C 24 H 49 13011 



10 10 



CH3 



Sb*^ tr * S 723 580 3 6 8 12 
C 20 H 41 1)00 



11 



ru 3 



Cl" t W I 4l / * r6s - 760 590 3,5 6,5 8,5 11 



'45 



bon 



15 12 Lo-tC^-COH^g^CHg) J Cl" C 16 ] 
- L " J ^ 



. H 33 / tlis .780 600 3 6 8 12 



13 



CH, 



tW3(C 2 H 4 0) 3 -CH 2 -CH 2 -N-=CH 3 



Cl triis 800 630 4 7 9 11 

bon 



20 r- 



14 



RhO-(CH 2 )3-N: 



/A™ 



IN* 



CH 3 C00 



C 24 H 4/ tr6s 780 610 3 6 7 9 
C 26"53 



15 



CH, 



SO CH 
4 3 



C 16 H 33 / tr%8 800 600 3 6,5 8 10 



16 



R CH ~ 

\ / 3 
N 

/ \ 
R CH- 



C. ft H„/ trfes 

C^ bo* 730 580 1 1 » 5 1 ' 52 
30 : 70 
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Exefflple R Toucher Lissure Pouvoir d»ab- 

avec sans sorption 
chaxge charge (en minutes) 

1 



17 






C 16>V moyen 880 740 4 7 8 10 


R-N^ 


cr 










> 







Les valeurs donn^es dansle tableau pour le toucher, la 
lissure et le pouvoir d f absorption ont 6t6 determines comme suit : 

Toucher : -Le toucher a et6 determine* sub jectivement sur 
un tissu eponge lav6 de maniere usuelle et trait6 ulterieurement 
k une longueur de bain de 1 : 10 et a! une concentration de 
0,1 g/litre. 

Lissure : La determination de la lissure a £t& effectuee 
sur un tissu d'ortie selection^ selon la methods decrite par H. - 
Carlhoff dans le journal ''Waschereitechnik: und -Chemie" 18, page 
482 (1965). La lissure a ete determined avec et sans charge. 

Pouvoir d 1 absorption : le pouvoir d» absorption des ma- 
tieres textiles a 6t6 mesurS selon la methode de la hauteur d'asecn- 
sion. Dans cette methode on determine la hauteur de 1' ascension 
de l'eau dans la matiere textile dans des contions const antes en 
fonction du temps. Les valeurs indiquees expriment la hauteur de 
1" ascension en centimetres au bout des temps indiques, c'est-li- 
dire apres 1, 5, 10 et 20 minutes. 

RESUME 

L f invention comprend notamment : 

1°) Un procSde pour augmenter la valeur d f usage de ma- 
tures textiles, selon lequel on traite les matieres textiles par 
des composes cationiques d* ammonium ne renfermant qu'un reste 
alkyle comportant plus de 18 atomes de carbone t eventuellement un 
ou plusieure ponts d» ether et eventuellement des doubles liaisons, 
ou des melanges de tels composes d f ammonium. 

2°) Des modes d» execution du proc^de specif ie sous 1°, 
presentant les particularity suivantes, prises separement ou en 
combinaison : 

a) on utilise des composes cationiques d' ammonium re- 
pondant k la formule ggnerale 
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dans laquelle R 1 designe mi reate alkyle contenant au moins 12 
atomes de carbone, eVentuellement des ponts d r ether et/ou des 
doubles liaisons, n designe un nombre entier de 2 H f y designe 
0 ouun nombre entier de U 4, I^, Rj et designent chacun 
l'hydrogene ou un reste aliphatique qui peut porter des groupes 
hydroxyliques et/ou d r 6ther et contiennent chacun moins de 8 atomes 
de carbone, et X designe un anion inorganique ou organique, le 
reste contenant R 1 devant contenir au total plus de 18 atomes de 
carbone ; 

b) les composes cationiques d* ammonium sont utilises 
avec des dispersants, des azurants optiques et/ou des disinfec- 
tants . 

5°) A titre de praduits industriels nouveaux t des 
agents pour effectuer le procSde* sp^cifiS sous 1° et 2° , agents 
qui contiennent des composes cationiques ayant. un reste alkyle de 
plus de 18 atomes de carbone ainsi que, Eventuellement, un ou 
plusieurs ponts d 1 ether et, eventuellement,. des doubles liaisons. 

4°) A titre de produits industriels nouveaux, des agents 
pour ef f ectuer le proc6d6 spScif ±6 sous 1 ° et 2° , agents qui 
contiennent des composes cationiques d 'ammonium repondant a la 
formule genSrale representee et dSfinie sous 2°a). 



